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Abstract of EP0211712 

A solution of a liquid polybutadiene polymer which is polymerized quickly by oxidation is employed. The 
process makes it possible to treat, for example, external plaster coatings which are eroded and 
dissolved by rainwater. 
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© Nouveau liant organique polymerisable pour le traitement dans la masse des materiaux poreux d'un batiment. 

© L'invention concerne un nouveau liant organique pour le 
traitement dans la masse des materiaux poreux d'un bat- 
iment. 

On utilise une solution d'un poiymere liquide de poly- 
butadiene qui se polymerise rapidement par oxydation. 

Le procede permet de traiter, par exemple, tes enduits de 
platre exterieurs qui sont erodees et solubilises par I'eau de 
pluie. 
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Nouveau liant orcanigue polymer i sable pour l e traite- 
ment dans la masse des materiaux poreux d'u n batiment. 

L' invention concerne la formulation d'un liant 
organique polymerisable pour le traitement dans la masse 
5 des materiaux poreux d'un batiment. Elle a plus particuliere- 
ment pour objet un liant apte a penetrer totalement les 
materiaux poreux d'un batiment, par exemple les enduits 
de chaux ou de plStre et les pierres tendres, afin de les 
rendre moins friables en leur donnant une meilleure 
10 resistance a la compression et plus de cohesion, les parti- 
cules enrobees etant moins sensibles a 1' action degradante 
ou solubilisante de l'eau. Elle s' applique, en particulier, 
au traitement des enduits exterieurs d ' impermeabilisation 
de facade a base de platre (voir le brevet francais 
15 n° 2 363 532), destines a remplir les mSmes fonctions qu'un 
enduit traditionnel au mortier hydraulique. 

En effet, on a constate a 1* usage que le comportement 
de ces enduits n'est pas satisfaisant, car l'eau desagrege 
le platre et 1* enduit s' erode enormement (50 % en deux 
20 ou trois ans), puis se fissure et peut se decoller. 

L'hydrofugation de cet enduit par un polyhydro-genomethyl 
siloxane, fluide silicone n'a pas d'effet durable. L'agence 
pour la Prevention des Desordres et 1* Amelioration de la 
Qualite de la Construction, a d'ailleurs edite divers 
25 textes, en 1984, mettant en garde les utilisateurs centre les 
consequences nefastesdes produits de ce type. L'agence 
estime en effet les surfaces sinistrees a 5 a 10 millions 
de m 2 et prevoit un cout de reparation de 150 a 400 Francs 
par m 2 soit 0,7 a 4 milliards de francs. Dans l'un de ces 
30 textes on peut lire s "L* enduit est caracterise par sa 

sensibilite a l'eau, d'une part, et sa solubilite dans l'eau 
liquide et son instability dimensionnelle et structurelle 
lorsqu'il est humidifie, d' autre part". 

Actuellement, un faible pourcentage des degSts causes 
35 a ete repare, soit par elimination totale de 1' enduit de plStre 
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et refection par enduit de ciment, pour un cout d 1 environ 
400 francs frangais au metre carre, soit par revetements 

d'etancheit^* c'est- a-dire de systeme adherents minces 

2 2 
poses en 1 a 2 kg par m , au prix de 100 a 200 F le m . 

5 Ces revetements d'etancheite antifissures sont utilises 

avec succes sur les* enduits de ciment, apres avoir fixe 
eventuellement la surface qui peut etre degradee et friable • 
Par contre, ces enduits de plStre sont degrades dans 
toute leur epaisseur -2 cm- et 1* impregnation super ficielle 

10 sur 1 a 3 mm n'aura qu 1 une duree limitee ; des decollements 
apparaissent apres 2 ou 3 ans seuleraent, sur les chantiers 
traites avec les "syst&nes adherents minces" • En effet, la 
permeabilite a la vapeur d'eau de ces revetements est 
faible, ce qui peut amener des condensations dans I 1 epaisseur 

15 de 1* enduit, qui continue ainsi a vieillir et a se desagreger. 
L' ensemble platre et revetement ne pourra done pas etre 
entretenu ni conserve apres les 10 annees de garantie 
legale (voir a ce sujet l'avis de Logeais, Directeur 
du Bureau Securitas i question 26 , page 66 dans le compte- 

20 rendu de la journee technique CATED-SNJF du 25 mars 1982) • 
L 1 invention vise a remedier a ces inconvenients en 
proposant un liant insensible a l*eau r apte a penetrer 
toute 1* epaisseur de l 1 enduit de platre degrade 9 en recollant 
ef ficacement toutes les particules et en evitant toute 

25 dissolution nouvelle du platre due aux penetrations laterales 
et peripheriques de I'eau dans I 1 enduit ou aux condensations 
dans la masse* Le traitement de toute la masse d , un enduit de 
platre eist rendu necessaire, merae si la protection contre la 
pluie est assuree par une peinture, du fait que 1' enduit 

26 sera tou jours expose a l'humidite* 

L 1 enduit retrouve ainsi ses caracteristiques mecaniques 
d'origine, et une bonne resistance a l'eau et a l'humidite* 
II est alors possible de le revetir simplement d'une peinture 
raicroporeuse de fa?ade DTU 59-1 et 59-2 (MF-T 30-804). 

27 C'est seulement dans le cas de fissures du gros oeuvre que 
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les revStements d'etancheite NF-P84-402-et les mastics 
pour fissures devront etre utilises 7 ils pourront l'etre 
sans craindre 1b decollement ni 3e cloquage du a la 
friabilite de l'enduit en profondeur, 

5 A cet effet, 1' invention a pour objet un liant organi- 

se polymerisable apte a penetrer la totalite de 1'epaisseur 
des materiaux poreux d'un batiment, afin d' augment er par 
collage des particules leur resistance a la compression 
et leur cohesion et de diminuer leur sensibilite a l'eau, 

10 caracterise en ce qu'il comprend en solution dans des 

hydrocarbures benzeniques ou aliphatiques, un polybutadiene 
liquide, eventuellement modifie par des adjuvants conven- 
tionnels^ 

Dans une forme de raise en oeuvre preferee de l'invention, 
15 le polybutadiene liquide presente les caracteristiques 
suivantes s 

- composition isomerique s 72 % de doubles liaisons en 
l,4cis, 27 % de doubles liaisons en l,4trans r 1 % <*e 
radical vinyl; 

20 - densite t 0,91g/cm ? 

- viscosite x environ 750 Pa.S; 

- masse moleculaire t environ 1 800 g/mol (+ 15 % ) . 
ce polybutadiene etant en outre insaporifiable. 

Un tel polybutadiene est par exemple commercialise 
25 sous les appellations POLYOL 110 ou UNIVEST par la Societe 
CHEMISCHE WERKEHULS AG, 

L* UNIVEST est decrit sous la forme suivante dans 
la Notice 1119, de Janvier 1985, s'y rapportant : 

-Liant universel pour presque tous materiaux sableux 
30 sans ciment et sans eau, UNIVEST est un polymere liquide 

special, qui s' applique tout particulierement a la stabili- 
sation des sables a granulometrie uniforme. Lors du 
durcissement, les grains adherent les uns aux autres a des 
points de contact minces". On y propose, comme formule 
35 d'emploi, le melange de 100 parties de sable et de 2 parties 
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d' UNIVEST, le mortier obtenu f a sechage tres rapide par 
oxydation, etant utilise pour confectionner des routes , des 
chapes, des briques, des betons moules, etc*.. Cette 
notice ne propose done pas I'emploi de l f UNIVEST pour 
d^utres usages ccxnme la confection d'un liguide d 1 impre- 
gnation pour consolider des materiaux poreux et friable. 
La possibility de mise en solution dans un solvant n*est 
pas evoquee et 1* UNIVEST, tel quel, ne peut penetrer les 
materiaux poreux. 

Le but de l 1 invention est de proposer la confection 
de liquides d 1 impregnation totale a base de ces polymeres, 
qui, apres polymerisation par oxydation, donnent ou 
redonnent a un mater iau poreux et friable , une resistance 
mecanique et une insensibilite a I'eau convenable pour 
un usage defini. 

Les materiaux: proposes sont par exemple , les platres 
morts interieurs, les platres exterieurs du type lutece- 
Projext ou du type classique, les enduits de ciment ou de 
chaux grasse, les ragreages poudreux, les enduits ou les 
briques de terre non cuite # le beton cellulaire, les 
revetements plastiques epais, les peintures poreuses et 
degradees , etc ... 

On donne ci-apres, a titre d^xeraples non limitatifs, 
trois formules de liants conformes a 1* invention : 

- Composition A : Base 

UNIVEST ou POLYOL 110 t 15 parties (lO a 20) + hydrocar- 
bures benzeniques (xylene , toluene) ou aliphatiques 
(essence F, white spirit) : 85 parties (80 a 90) + catalyseurs 
de polymerisation Q.S.P. 100 parties • 

- Composition B s impregnation universelle 
UNIVEST ou POLYOL 110 j 15 Parties + Essence F : 85 

parties + Fongicide algicide = Q.S. + Agent mouillant du 
support Q.S. + Agent d'etalement = Q.S. + Agent anti-bulles 
d'air Q.S. ou 100 parties. 

• Composition C : impregnation totale plus impermea- 
bilisation ou hydrofugation de la partie superficielle du 
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materiau sur deux millimetres par exeraple. On ajoute a 
la composition B des resines faiblement pcnetrantes, soit 
une resine acrylique hautement polymer isee, soit une 
resine de polyurethane a durcissement par l'humidite de 

5 l^air, soit egalement des resines de caoutchouc chlore 

ou isonxerise, etc.. Pour hydrofuger uniquement, on pourra 
ajouter a la composition B un hydrofuge silicone ou paraffi- 
ne. Les traitements faits avec la composition C n'ont pas 
a etre recouverts de peintures ou autres revet ements ; ils 

10 sont utilisables pour la pierre, les briques et pour 

faire un traitement preventif tres economique des platres 
exterieurs. On pourra pigmenter le produit en blanc, par 
exemple avec 1 ou 2 % de dioxyde de titane, ou en couleur 
avec des oxydes de fer. 

15 La consonnnation utile de composition A ou B, pour un 

enduit de plStre exterieur ou de chaux, est de 1 litre 
par m 2 pour 1 cm d»epaisseur d f enduit et # pour la pierre 
tendre, 0,7 litre par m pour 1 cm d'epaisseur. 

Les compositions A et B sont egalement appropriees 

20 pour repondre aux "Ponctions durcissantes penetrantes" et 
"Ponctions de consolidation" definies dans la Norme 
Peinture T30-805. 

La concentration utile (Extrait Sec) est comprise 
entre 8 et 20 %. 
25 L* application peut se faire au rouleau, mais l'emploi 

d'un pulverisation est plus economique. 
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REVENDICATIONS 
1.- Liant organique polymer is able apte a penetrer 
la totalite de l'epaisseur des mater iaux poreux d'un 
batiment, afin d'augmenter par collage des particules leur 

5 resistance a la compression et leur conosion et de diminuer 
leur sensibilite a l«eau r caracterise en ce qu'il comprend 
en solution dans des hydrocarbures benzeniques ou aliphati- 
gues, un polybutadiene liquide, eventuellement modifie par 
des adjuvants conventionnels, 

10 2.- Liant organique selon la revendication 1, caracteri- 

se en ce que le polybutadiene liquide presente les carac- 
teristiques suivantes 5 

- composition isomeriqaa t 72 % de doubles liaisons en 
1,4 cis, 27 % de doubles liaisons en 1,4 trans , 1 % de 

15 radical vinyl, 

- densite s 0,91 g/cra , 

- viscosite s environ 750 Pa. S, 

- masse moleculaire t environ 1 800 g/mol (± 15 %), 
ce polybutadiene etant en outre insaporif iable . 

20 3.- Liant d • impregnation selon les revendications 1 et 

2, caracterise en ce qu'il presente un extrait sec 
de lO a 20%. 

4 # - Utilisation d'un liant organique, selon l'une 
des revendications 1 a 3, pour le traitement dans la masse 
25 des mater iaux poreux d»un batiment. 
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